Hi 



@ BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




® Off enlegungsschrift 
®DE 198 57 105 A 1 



@ lnt.Cl7: 

C 04 B 41/63 

C 04 B 41/71 



DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
(g) Offenlegungstag: 



198 57 105.4 
10. 12. 1998 
15. 6.2000 



(?]) Anmelder 


@ Erfinder: 


Dr. Rusges GmbH, 52249 Eschweiler, DE 


Pregernig, Hubert, 67292 Kirchheimbolanden, DE 


@ Vertreter: 


(56) Entgegenhaltungen: 


PAe. MICHELIS & PREISSNER, 80802 Munchen 


DE 32 09 421 C2 


DE 37 13 495 A1 




Biederbick,K.: Kunststoffe. Vogel-Buchverlag 




Wurzburg, 1977,8.112; 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Grundierung furein als Permanentsystem oder als Opfersystem vorliegendes Schutzbeschichtungs-System 
zur Vermeidung von unerwunschten Verschmutzungen sowie Verschmutzungs-Schutzbeschichtung mit einer 
derartigen Grundierung 

(§) Grundierung fur ein als Permanentsystem oder als Op- 
fersystem vorliegendes Schutzbeschichtungs-System zur -.. 
Vermeidung von unerwunschten Verschmutzungen, wie 
Graffiti-Malereien oder dergleichen sowie Verschmut- 
zungs-Schutzbeschichtung mil einer derartigen Grundie- 
rung. 

Um einen biologischen Angriff bzw. bakteriellen Befall zu 
vermeiden sowie ein leichtes Abreinigen der Verschmut- 
zung zu ermoglichen, enthalt die Grundierung eine Rein- 
acrylatemulsion in Wasser. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betriffl eine Grundierung fiir 
ein als PennanenLsystem oder als Opfersysijem vorliegendes 
Schuizbeschichiungs-Sysiein zur Venneidung von uner- 
wunschten Verschmutzungen wie Graffilis oder dergleichen. 
Weiterhin beiriflft die Erfindung einc Verse hmutzungs- 
Schutzbeschichiung, insbesondere Graffiti-Schutzbeschich- 
tung, die eine derarlige Grundierungsschichi sowie eine 
hierauf aufgebrachte Schicht. cines Schutzbeschichtungssy- 
stems aufweist. Viele Oberflachen, insbesondere an Gebau- 
den, werden heute durch Graffiti-Malereien, aber auch an- 
derweitige Verschmutzungen, wie Fetl, Abgase oder der- 
gleichen verschmutzl. Ziel einer effizienten Graffili-Prophy- 
laxe ist es insbesondere ein dauerhaftes und leicht abreinig- 
bares System zur Verfugung zu stellen. 

Auf Grund der groBen Anzahl von verschiedenen Unter- 
griindcn und oincr Viclzahl von Farbrczcpturcn, die mitcin- 
ander in Wechselwirkung stehen, ist es bei den derzeit be- 
kannten Schutzsystemen problematisch, die geforderten Ei- 
genschaften zu erreichen. 

In der EP 0 365 584 wird beispielsweise ein Graffiti- 
Schutzsystem beschrieben, bei dem man zunachst eine Po- 
lysacchahdlosung auf einer Oberflache auftragt, die nach 
Trocknung einen dauerhaflen Fihn bildeL Nach Aufbrin- 
gung einer unerwunschten Verschmutzung, insbesondere ei- 
nes Graifitis, kann man die so beschichtete Oberflache leicht 
mit Russigkeiten, insbesondere Wasser, behandeln, so da& 
der Film aufgelost oder aufgequoUen wird. Die uner- 
wunschte Verschmutzung kann dann durch Beseidgung der 
gelosten oder aufgequoUenen Oberflachenschichl des Films 
enifemt werden, Gemafi der EP 0 365 584 werden spezielle 
Polysaccharide, insbesondere Zellulosederivate, Starke oder 
dergleichen eingesetzt. Diese Biopolvmere haben allerdings 
den Nachteil, daB sie einem mikrobiellen Angriff bzw. ei- 
neiii bakiedcilcij Berali ausgeselzl sind und daher irn Laufe 
der Zeit die aufgebrachten Filme bzw. Schichten schadhafte 
Stellen aufweisen konnen. 

Ausgehend von dem vorsiehend genannten Stand der 
Technik ist es daher Aufgabe der Erfindung, einen biologi- 
schen Angriff bzw. bakteriellen Befall zu vermeiden und 
weiterhin ein leichtes Abreinigen einer Verschmutzung zu 
ermdglichen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Grun- 
dierung gemafi Patentanspruch 1 geldst. Durch die Verwen- 
dung eines Reihacrylats wird sowohl ein biologischer An- 
griff bzw. bakterieU^ Befall ausgeschlossen als auch das 
Abreinigen erleichterL Die erfindungsgemSBe Grundierung 
liegt als anwendungsfertiges Produkt vor und kann durch 
RoUen, Streichen oder Spritzen auf nahezu alle Oberflachen 
in einfacher Weise aufgebracht werden. Im Handel sind der- 
artige Reinacrylatemulsionen unter dem Produktnamen Pri- 
maP^AC-33 (Rohm and Haas Deuischland GmbH, Frank- 
furt/Main) sowie unter dem Produktnamen JAGOTEX®EM 
401 (Ernst Jager GmbH, Dusseldorf) zu beziehen. Die erfin- 
dungsgemaSe Rein aery lat-Grundierung isr auf alien Unter- 
griinden nicht oder nur schwach sichtbar. Weiterhin bewirkt 
die erfindungsgeraaBe Grundierung nur eine geringe Veran- 
derung der D am pf diffusion (etwa 5%) und weist dariiber 
hinaus eine gute UV-Bestandigkeit auf. Des weiteren be- 
wirkt die erfindungsgemaBe Grundierung eine elasdsche 
Verfestigung poroser und labiler Untergriinde. SchlieBHch 
weist die erfindungsgemaBe Grundierung eine gute Haftung 
fUr hierauf aufgebrachte Beschichtungen auf. 

Vortcilhaft cnthalt die Grundierung 2 bis 15 Gcw.-%, ins- 
besondere 3 Gew.-%, Reinacrylat in Wasser. 

Weiterhin wird die erfindungsgemaBe Aufgabe durch die 
Verschmutzungs-Schutzbeschichtung gemaB Patentan- 



spruch 3 gelosL Bei dem erfindungsgemaBen Beschich- 
tungssystem wild auf die Reinacry lat-Grundierung eine 
Schicht eines Schutzbeschichtungs-Systems aufgebracht, 
das als Pennanent.sysiem oder Opfersystem vorliegl. Derar- 

5 tige Schutzbeschichiungs-Sysieme sind prinzipiell bekannt. 
In Kombination mit der erfindungsgemaBen Grundierungs- 
schichi ergeben sich jedoch besondere Vorteile. 

VorieilhafL liegt das Permanentsysiem als Kunstharz, ins- 
besondere Polyurethan- oder Epoxidharz, oder als fluorier- 

10 tes Siloxan vor. In Weiterbildung wird vorgeschlagen, daB 
das Opfersystem aus einem Biopolymer, insbesondere aus 
einem Polysaccharid besieht. 

Hierbei kann das Polysaccharid ausgewahlt sein aus der 
Gruppe, die aus Zellulose und/oder Derivaten davon, Starke 

15 und/oder Derivaten davon, Pflanzengummis, mikrobiellen 
Capsipoiysacchariden, PekUnen, Inolinen und/oder Algen- 
polysacchariden besteht. 

Vortcilhaft weist das Polysaccharid cin Molckulargcwicht 
von mindestens etwa 1 .000 auf. 

20 Vorteilhaft liegt das Polysaccharid in gelosler Form vor, 
wobei die Losung bis zu etwa 25 Gew.-% des Polysaccharid 
enthalt. 

In altemativer vorteilhafter Ausgestaltung kann das 
Schutzbeschichtungs- System als Opfersystem bestehend 
25 aus einer polymeren oder copolyineren Acryl-Wachskombi- 
nation und/oder einer polymeren oder copolymeren Acryl- 
Silikonkombination und/oder dispetgierten Wachsen vorlie- 
gen. 

Die erfindungsgemaB eingesetzte Reinacrylat-Grundie- 

30 rung ist ein modifiziertes, losungsmittelfreies Reinacrylat in 
Wasser. Der Wirkstoffgehalt betragt 2 bis 5%, insbesondere 
3 Gew.-% Reinacrylat in Wasser. Das Aussehen dieser Zu- 
sanimensetzung ist milchig-opalisierend bis leicht gelblich 
triib. Insbesondere wird als Reinacrylat-Zusammensetzung 

3.5 Primal™AC-33 (Rohm and Haas) eingesetzt. Hierbei han- 
uelt es sich urn eine Emulsion mit einem FeststofFgehalt von 
46 bis 47% und einem pH-Wert von 9,4 bis 9, 9. 

Die erfindungsgemaBe Reinacrylat-Grundierung kann zur 
Einstellung der Saugfahigkeit unterschiedlich saugender 

40 Untergriinde, wie mineralische und Kunsistoff-vergutete 
Putze eingesetzt werden sowie zur Festigung empfindlicher 
Natursteine und sandener Fugen, ohne wesentliche Beein- 
flussung der Dampfdiffusion. 
Die erfindungsgemaBe Reinacrylaiemulsion verhindert 

45 durch ihre Auftragung eine typische Farbtonvertiefung bei 
der Anwendung von Kunslharzsystemen. Weiterhin wird 
eine Verbesserung des Alterungsverhaltens von Opfersyste- 
men erreichL Als lasierende ImprSgnierung ist die Reinacry- 
lat-Grundierung auf mineralischen Untergriinden mit her- 

50 kSmmlichen Abtonfarben verarbeitbar. 

Zum Schutz einer Oberflache vor Verschmutzung, insbe- 
sondere durch Graffiti-Malereien, geht man erfindungsge- 
maB wie folgt vor. Die mit der Reinacrylat-Zusammenset- 
zung zu behandelnden Rachen miissen vorher von alien 

55 Verschmutzungen gereinigt werden. Die Reinacrylat-Grun- 
dierung kann nun mittels Pinsel, Rolle, Niederdruck-Spritz- 
pi stole oder Airless-Gcrat aufgetragen werden. Die Appli- 
kation erfolgt optimal durch zweimaliges Streichen oder 
Spriihen bei einer Verarbeitungstemperatur von 5 bis 30*'(^ 

60 und einer relaiiven Luftfeuchdgkeit von maximal 90%. Die 
Trockenzeit beu^gl hier bei 20°C etwa zwei Stunden. Der 
Verbrauch betragt etwa 100 bis 400 ml/m', abhangig von 
der Saugfahigkeit des Untergrunds. 
Nach Aufbringen der erfindungsgemaBen Reinacrylat- 

65 Grundierung, kann auf dicsc cin Schutzbcschichtungs-Sy- 
siem entweder in Form eines Pennanentsysteins oder eines 
Opfersystems aufgebracht werden. 
Bei einem Opfersystem kann es sich beispielsweise urn 
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ein Biopolymer, besiehend aus einem Polysaccharid han> 
deln. Zum Aufbrinsen der Polysaccharidschichi kann eine 
Losung, die bis zu 25 Gew.-% des Polysaccharids enthalt, 
auf die Reinacrylai-Grundierung aufgebrachi werden. tJhli- 
cherweise enihali die Polysaccharidlosung bis zu eiwa 5 
U) Gew.-% des Polysaccharids. Als Polysaccharide konnen 
hier alle bekannten Polysaccharide sowie Zellulosen, Siar- 
ken. PHanzencumiiiis, Pekiine, Inoiine und Algenpolysac- 
charide eingeseizi wcrden. 

Weiiediin kann ein Opfersysiem in Form von polynieren 10 
oder copolynieren Acryl-Wachskoinbinaiionen, Acr>'l-Sili- 
konkombinaiionen oder dispergienen Wachsen auf die 
Reinacrylai-Grundierung aufgebrachi werden. 

Aliemaliv kann auf die Reinacrylai-Grundierung ein Per- 
inaneni- System beispielsweise in Fonn eines ein- oder I5 
zweikoniponeniigen Polyureihanharzes oder fluorierten Si- 
loxanen aufgeu-agen werden. 

Falls nun die mil dcr Vcrschmutzungs-Schuizbcschich- 
lung versehene Oberflache mil einer Verschn\uizung, insbe- 
sondere einer Graffiii-Malerei, versehen wird, erfolgi bei ei- 20 
nein aufgebrachlen Permanentsysiem die Graffiii-Entfer- 
nung mil wasserloslichen Losungsniirteln. Nur bei sehr po- 
rosen Untergriinden is! ein Dampfsuraliler erforderlich. Bei 
einem Opfersysiem erfolgt die Entfemung mitlels eines 
DaiiipfsLrahlers bei einer Teinperalur von elwa 70°C und ei- 25 
nen Druck von 40 bis 50 bar. 
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9. Verschmuizunss-Schutzbeschichiuris nach An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichneu dafi das Opfersy- 
siem aus einer polynieren oder cop)olymeren Acryl- 
Wachskombinai.ion und/oder einer polymeren i-vier co- 
polynieren Acrx'l-Silikonkombihaiion und/oder disper- 
gienen Wachsen besiehi. . ; 



Patenianspruche 

1. Grundierung fiir ein als Pemianenisystem oder als 30 
Opfersysiem vorliegendes Schuizbeschichtungs-Sy- 
stem zur Vermeidung von unerwunschten Verschmui- 
zungen, wie Graffiti-Malereien oder dergleichen, da- 
durch gekennzeiclinet, da6 die Grundierung eine 
Reinacrylateniulsion in Wasser enthalt. 35 

2. Grundierung nach Anspruch L dadurch gekenn- 
zeichneu da6 die Grundierung 2 bis 15 Gew.-%, insbe- 
sondere 3 Gew.-%, Rein aery lat in Wasser enthalt. 

3. Verschniutzungs-Schutzbeschichtung, insbesondere 
Graffiti-Schutzbeschichtung, besiehend aus minde- 40 
stens einer Reinacrylat-Grundierungsschicht gemaB ei- 
nem der Anspriiche 1 und 2 und einer hierauf aufge- 
brachlen Schicht eines Schutzbeschichtungs-Systems, 
das als Pemianenisystem oder Opfersysiem vorliegt. 

4. Verschmutzungs-Schutzbeschichtung nach . An- 45 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Permanenl- 
system als Kunstharz, insbesondere Polyurethan- oder 
Epoxidharz, oder als fluorienes Siloxan vorliegi. 

5. Verschmulzungs-Schutzbeschichtung nach An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichneu daB das Opfersy- 50 
stem aus einem Biopolymer, insbesondere aus einem 
Polysaccharid bestehu 

6. Verschmuizungs-Schutzbeschichiung nach An- 
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Polysaccha- 
rid ausgewahlt ist aus der Gruppe, die aus Zellulose 55 

und/oder Derivaien davon, Starke und/oder Derivaien 
davon, Pflanzen, Gummis, mikrobiellen Capsipolysac- 
chariden, Pekiinen. Inolinen und/oder Algenpolysac- 
chariden besiehi. 

7. Verschmuizungs-Schuizbeschichiung nach An- 6<) 
spruch 6, dadurch gekennzeichneu daB das Polysaccha- 
rid ein Molekulargewichi von mindestens etwa 1 .000 
aufweist. 

S. Verschmuizungs-Schuizbeschichtung nach An- 
spruch 6 oder 7. dadurch gekennzeichneu daB das Po- 65 
Ivsaccharid in gelosier Fomi vorliegt, wobei die Lo- 
sung bis zu etwa 25 Gew.-% des Polysaccharids eni- 
halu 
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